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Beschreibung 

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Koch- 
flache aus Glaskeramik gemali dem Oberbegriff des 
Anspruches 1 . s 
[0002] Eine derartige Kochflache ist bekannt aus der 
Druckschrift DE 34 33 880 A1, wobei eine Kochmulde 
mit einer Muldenplatte aus glaskeramischem Material 
und auf der Muldenplatte im Bereich von begrenzten 
Kochzonen angeordnete Heizkorper aufweist. Dabei 10 
tragt die Muldenplatte an der Oberseite eine aufge- 
druckte Dekorbeschichtung Oder Kaschierung. Urn die 
Entfernung eingebrannter Substanzen an der Glaske- 
ramikoberflache zu erleichtern, ist die Muldenplatte im 
wesentlichen vollstandig mit der Dekorbeschichtung 15 
uberzogen mit Ausnahme eines dekorfreien Randberei- 
ches, der sich anschliefct an die vom Heizkorper unmit- 
telbar beheizte Kochzone. 

[0003] Wetter ist bekannt die Druckschrift EP 0 231 
529 B1, wobei das Problem der hohen Kratzempfind- 20 
lichkeit und der guten Sichtbarkeit von Kratzern auf der 
Glaskeramik-Oberseite und das Abreiben der auf der 
Kochflache aus Glaskeramik aufgebrachten Dekorfarbe 
dadurch gelost werden soil, dafc bestimmte statistisch 
verteilte Oberflachenbereiche der Glaskeramik relativ 25 
zu ihrer Umgebung - Glaskeramikoberflache Oder De- 
koroberflache - uberhoht sind. So haben Kratzer verur- 
sachende Gegenstande, wie beispielsweise Topfe, nur 
noch mit den Uberhohungen unmittelbaren Kontakt und 
fuhren allenfalls dort zum Abrieb, wahrend der ubrige 30 
Bereich der Oberseite der Kochflache bzw. das kratz- 
empfindliche Dekor unbelastet und damit unzerstort 
bleibt. Durch eine geeignete Wahl der Geometrie der 
Oberhohungen und/oder durch deren Farbgebungen 
fallen evtl. Verkratzungen wesentlich weniger auf als auf 35 
einer glatten Kochflache. Diese Uberhohungen werden 
bei der Formgebung der Kochplatte durch Anwendung 
entsprechend ausgebildeter Walzen oder dadurch er- 
zeugt, daft geeignete Dekorfafben oder Emailflusse auf 
die Kochflache aufgebracht und ggf. eingebrannt wer- 40 
den. Nachteilig dabei ist, dad kleine Korper, beispiels- 
weise Staubkorner, die sich zwischen der Glaskeramik- 
Kochflache und einem darauf abgestellten Topf befin- 
den, die Glaskeramik beim Verschieben des Topfes wei- 
terhin groftflachig verkratzen konnen. 45 
[0004] • Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es 
deshalb, eine Kochflache aus Glaskeramik bereitzustel- 
len, bei der der Schutz vor Verkratzen weiter verbessert 
ist. 

[0005] ErfindungsgemaG wird dies durch die Merk- 50 
male des Anspruches 1 erreicht. Durch die die Glaske- 
ramik geschlossen bzw. moglichst geschlossen bedek- 
kende Schutzschicht aus eingebrannten Emailflussen 
oder einer hochkratzfesten Silikatbeschichtung mit ei- 
ner im Vergleich zur Glaskeramik erhohten Kratzfestig- 55 
keit ist das Verkratzen der Glaskeramik-Oberflache na- 
hezu ausgeschlossen. Diese Materialien sind im Zu- 
sammenhang mit Glaskeramik-Kochflachen erprobt 



und besonders geeignet. Der Bedeckungsgrad und die 
gegebenenfalls vorhandene Beabstandung der einzel- 
nen Schutzschicht-Teilflachen sind insbesondere durch 
die thermischen Langenausdehnungseigenschaften 
des Schutzschicht-: und des Glaskeramikmaterials ge- 
geben. Alle auf der Kochflache befindlichen Gegenstan- 
de, wie Staub, Putzmittel oder Topfe sind im wesentli- 
chen mit der erfindungsgemafcen Schutzschicht in Kon- 
takt. Insbesondere ist auf die Schutzschicht bzw. die 
Glaskeramikoberflache zur Kennzeichung der Kochzo- 
nen bzw. zur designerischen Gestaltung der Kochflache 
ein Dekor aufgedruckt. 

[0006] Vorteilhafterweise besteht die Schutzschicht 
aus dunklem Material, wodurch Fehlerstellen in der 
Glaskeramik, beispielsweise Blasen oder Schieren 
uberdeckt werden. Somit konnen auch Glaskeramik- 
Kochflachen verwendet werden, die bisher aufgrund ih- 
rer Fehler als Ausschufc wieder einzuschmelzen waren. 
Zusatzlich konnte bei Kochflachen, die zur Vermeidung 
des Einblicks unter die Glaskeramik-Kochflache bei 
Auflicht mit einer zusatzlichen, auf der Glaskeramik-Un- 
terseite aufgebrachten Abdeckschicht versehen sind, 
die Abdechschicht eingespart werden. Besonders vor- 
teilhaft ist zudem, daft die Schutzschicht als solche auf- 
grund der Farbgebung fur den Betrachter kaum sichtbar 
ist. 

[0007] Zur Verbesserung der Haftung der Schutz- 
schicht an der Glaskeramik-Oberflache und zur Verrin- 
gerung der Abplatzneigung der Schutzschicht ist die 
Oberseitenschicht der GlaskeramikKochflache aufge- 
rauht. Dies kann bei der Formgebung der Glasplatte 
oder nachtraglich, beispielsweise durch Lasertechnik 
realisiert sein. Die aufgebrachten Dekorfarben oder 
Emailflusse werden vor der Auslieferung ggf. auf eine 
der Glaskeramik-Oberflache entsprechende mittlere 
Rauhtiefe geglattet bzw. poliert. 
[0008] Nachfolgend sind anhand schematischer Dar- 
stellungen drei Ausfuhrungsbeispiele der erfindungsge- 
maften Kochflache aus Glaskeramik beschrieben. Es 
zeigen: 

Fig. 1 in einer nicht maBstablichen Querschnittdar- 
stellung ausschnittsweise die beschichtete 
Kochflache gemali dem ersten Ausfuhrungs- 
beispiel und 

Fig. 2 in einer nicht malistablichen Querschnittdar- 
stellung ausschnittsweise die beschichtete 
Kochflache gemafc dem zweiten Ausfuh- 
rungsbeispiel, 

Fig. 3 in einer nicht mafcstablichen Querschnittdar- 
stellung ausschnittsweise die beschichtete 
Kochflache gemafi dem dritten Ausfuhrungs- 
beispiel. 

[0009] In Figur 1 ist eine an sich vorbekannte Glaske- 
ramik-Kochflache 1 gezeigt. Diese ist an ihrer gesamten 




Oberseitemiteinergeeigneten, eingebrannten, einege- 
schlossene Schutzschicht 3 bildenden, schwarzen oder 
transparenten Dekorfarbe bedruckt. Die Temperatur- 
Ausdehnungsverhalten der beiden Materialien sind da- 
bei genau aufeinander abgestimmt. Die Schutzschicht 
3 versiegelt die Oberflache der Glaskeramik-Kochfla- 
che 1 vollstandig und ist ihrerseits auf derdem Bediener 
zugewandten Oberflache miteinem ringformigen Dekor 
5 bedruckt. Dieses markiert eine entsprechende Koch- 
zone. 

[0010] Gemafc dem zweiten Ausfuhrungsbeispiel 
nach Fig. 2 weist eine Glaskeramik-Kochflache 11 eine 
aufgerauhte Glaskeramik-Oberflachenschicht 12 auf, 
auf die ein hochkratzfester Emailfluft 13 aufgebracht ist. 
Bei einer ausreichenden Temperaturbestandigkeit weist 
dieser Emailfluft, entsprechend der Dekorfarbe des er- 
sten Ausfuhrungsbeispiels, eine hohere Kratzfestigkeit 
als die Glaskeramik 11 und weiterhin ein ahnliches Tem- 
peratur-Ausdehnungsverhalten wie Glaskeramik auf. 
Auch die Schutzschicht 13 ist zur Dekoration mit einem 
Dekor 15 bedruckt. 

[0011] Gemaft dem dritten Ausfuhrungsbeispiel nach 
Fig. 3 ist auf eine Glaskeramik-Kochflache 21 eine un- 
terbrochene dunkle Schutzschicht 23 aufgebracht. Die- 
se ist durch einzelne, voneinander beabstandete 
Schutzschicht-Teilflachen 24 gebildet. Die Glaskera- 
mik-Kochflache 1 bzw. die Schutzschicht-Teilflachen 
24 sind zur Dekoration mit einem Dekor 25 bedruckt. 



Patentanspruche 

1. Kochflache aus Glaskeramik, auf deren Oberseite 
ein Dekor vorgesehen ist, dadurch gekennzeich- 
net, daft eine Schutzschicht (3, 13, 23) durch eine 
Emailflusse- Oder Silikatbeschichtung mit einer ge- 
genuber der Glaskeramik (1, 11, 21) erhohten 
Kratzfestigkeit gebildet ist und die Glaskeramik (1, 
11, 21) geschlossen bzw. mdglichst geschlossen 
bedeckt, und dali auf diese Schutzschicht (3, 13, 
23) bzw. die Glaskeramik (21 ) ein Dekor (5, 15, 25) 
aufgedruckt ist. 

2. Kochflache nach Anspruch 1 dadurch gekenn- 
, zeichnet, daft die Schutzschicht (3, 13, 23) aus 

dunklem Material' besteht. 



enamel melt coating or silicate coating with an in- 
creased scratch resistance relative to the glass ce- 
ramic (1, 11, 21) and covers the glass ceramic (1, 
11, 21) to be closed or closed as far as possible, 
5 and that a decoration (5, 15, 25) is printed on this 
protective layer (3,13, 23) or the glass ceramic (21). 

2. Cooking surface according to claim 1 , character- 
ised in that the protective layer (3, 13, 23) consists 

10 of dark material. 

3. Cooking surface according to claim 1 or 2, charac- 
terised in that an upper surface layer (12), which is 
covered by the applied protective layer (13), of the 

15 glass ceramic (11) is roughened. 



Revendications 



20 1. Surface de cuisson en vitroc6ramique, sur la face 
superieure de laquelle est prevu un decor, caracte- 
risee en ce qu'une couche de protection (3, 13, 23) 
est formSe par flux d'§maux ou revetement de sili- 
cate avec une resistance aux griffures plus 6lev£e 

25 que la vitroceramique (1, 11, 21) et la vitrocerami- 
que (1, 11, 21) est recouverte de manfere ferm£e 
resp. pratiquement ferm6e, et en ce que sur cette 
couche de protection (3, 13, 23) resp. la vitrocera- 
mique (21) est imprime un d6cor (5, 15, 25). 

30 

2. Surface de cuisson selon la revendication 1 , carac- 
teris£e en ce que la couche de protection (3, 1 3, 23) 
est constitute d'un materiau sombre. 

35 3. Surface de cuisson selon la revendication 1 ou 2, 
caracterisee en ce qu'une couche de face superieu- 
re (12) de la vitroc6ramique (11) recouverte de la 
couche de protection (13) appliqu£e est rendue ru- 
gueuse. 

40 



45 



3. Kochflache nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
< kennzeichnet, daft eine von der aufgebrachten 
Schutzschicht (13) bedeckte Oberseitenschicht 50 
(12) der Glaskeramik (11) aufgerauht ist. 



Claims 

55 

1 . Cooking surface of glass ceramic, on the upper side 
of which a decoration is provided, characterised in 
that a protective layer (3, 13, 22) is formed by an 
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